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ROYAUME DE BELGIQUE 




MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 



BREVET D ' INVENTION 

NUMERO DE PUBLICATION : 1007543A3 

NUMERO DE DEPOT : 09301019 

Classif. Internet. : C11D C23G 
Date de delivrance le : 01 Aout 1995 



Le Ministre des Affaires Economiques, 



Vu la loi du 28 Mars 1984 sur les brevets d' invention, notamment l'article 22; 

Vn 1' arrfete roval du 2 Decembre 1986 relatif a la demande.,a la delivrance et 
aS malntie£ en vigueur des brevets d ? invention, notamment l'article 28; 

Vn le proces verbal dresse le 29 Septembre 1993 a 10H5S a 1 'Office de la 
Propriety Indnstrielle 



ARRETE : 



apttptt? i - II est d&livre k : SOLVAY (Societe Anonyme) 
Sl d^Prince Albeit 33, B-1050 BRUXELLES(BELGIQUE) 



representee e)(s) par : ANTHOINE Paul, 
Ransbeek, 310 - 1120 BRUXELLES. 



SOLVAY - Departement Prop. Indus., Rue de 



utilisaticTde CES COMPOSITIONS. 



ARTICLE 2.- Ce brevet est delivre sans examen prealable de la .^"^jjjjl 1 ^ 
de Invention! sans garantie dn merite de ^invention gH^e 1 exactitude de 
la description de celle-ci et aux risques et perils du(des) demandenrs^s; . 



Bruxelles, le 01 Aout _ 1?95 
PAR DELEGATION SPECIALE 




WUYTS L 
Directeur. 
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Compositions comprenant du 1 . 1 . 1 . 3 , 3-pentaf luorobutane 
et utilisation de ces compositions 



L' invention concerne des compositions comprenant du 
1,1,1,3, 3-pentafluorobutane (HFC-365mfc) et l'utilisation de ces 
compositions, notamment comme agent de nettoyage, de degraissage 
et/ou de sechage de surfaces solides. 

Les hydrocarbures chlorofluores completement halogenes 
(CFC), tels que le l,l,2-trichloro-l,2,2-trifluoroethane 
(CFC-113), sont largement utilises comme solvants dans 
1' Industrie pour le degraissage et le nettoyage de surfaces 
diverses, particulierement pour des pieces solides de forme 
compliquee et diff idles a nettoyer. Ces solvants peuvent etre 
mis en oeuvre de differentes manieres. lis peuvent notamment 
etre associes a d'autres solvants organiques (par exeraple des 
alcools), de preference sous forme de melanges azeotropiques ou 
pseudo-azeotropiques de sorte qu'ils aient sensiblement la meme 
composition dans la phase gazeuse que dans la phase liquide et 
puissent aussi etre employes a reflux. 

Des compositions a base de CFC-113 sont aussi classiquement 
utilisees comme agent dessicatif, afin d'eliminer l'eau adsorbee 
a la surface de pieces solides. 

Toutefois, le CFC-113, de meme que d'autres chlorofluoro- 
alcanes completement halogenes, est aujourd'hui suspecte de 
provoquer des problemes d'environnement, d'une part dans le cadre 
de la destruction de la couche d' ozone stratospherique et d' autre 
part, dans le cadre du rechauf feraent de 1' atmosphere (effet de 
serre) . 

En consequence, il y a actuellement un besoin urgent de 
trouver de nouvelles compositions, n'ayant pas d'influence 
nefaste sur la couche d' ozone. 

A cette fin, un certain norabre de compositions a base 
d'hydrofluoroalcanes ont ete recemment proposees. En 
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parti culier, la demande de brevet europeen EP-A-0512885 propose 
une composition azeotropique comprenant en poids de 93 a 99 % de 
1,1,1, 3,3-pentafluorobutane (HFC-365mfc) et de 7 a 1 X de 
methanol. 

Un des objets de la presente invention est de fournir 
d'autres compositions formant eventuellement des azeotropes ou 
des pseudo-azeotropes, qui soient particulierement performantes 
lorsqu' elles sont utilisees comme agent de nettoyage dans des 
procedes de nettoyage par solvant. L' invention a encore pour 
objet de telles compositions possedant des proprietes particu- 
lierement adaptees au nettoyage des cartes de circuits imprimis. 
Un autre objet de 1' invention est de fournir de telles compo- 
sitions depourvues d'effet destructeur vis-a-vis de la couche 
d r ozone, compositions d4s lors utilisables en remplacement des 
solvants a base de chlorofluoroalcanes completement halogen^s. 

La presente invention concerne des lors des compositions 
comprenant du 1,1,1, 3,3-pentafluorobutane et du 2,2,2- 
trifluoroethanol. 

Les teneurs en 1,1,1, 3,3-pentafluorobutane et en 2,2,2- 
trifluoro^thanol dans les compositions selon 1' invention peuvent 
varier dans de larges mesures, selon 1' utilisation envisagSe. 

G6n6ralement, les compositions selon 1' invention contiennent 
au moins 75 X en poids de 1,1,1, 3,3-pentafluorobutane. Elles en 
contiennent avantageusement au moins 85 X en poids. De maniSre 
particulierement pr6f6ree, elles en contiennent au moins 90 X. 
Elles peuvent en contenir jusqu'a 99,995 X en poids. De prefe- 
rence, elles en contiennent au plus 99,95 X en poids. 

Les compositions selon 1' invention contiennent de 0,005 k 
25 X en poids de 2,2,2-trifluoroethanol. De preference, elles en 
contiennent de 0,02 k 15 X. De maniere particulierement 
preferee, elles en contiennent de 0,05 a 10 X. 

Divers additifs peuvent eventuellement etre presents dans 
les compositions selon 1' invention. Les compositions selon 
1' invention peuvent ainsi contenir des stabilisants, des agents 
tensioactifs ou tous autres additifs permettant d'ameliorer les 
performances des compositions selon 1' invention 1 rs de leur 
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utilisation. La nature et la quantite de ces additifs sont en 
fonction de 1' utilisation envisagee et sont aisement definies par 
l'homme du metier. En regie generale, la quantite d'additifs 
presente dans les compositions selon 1' invention ne depasse pas 
environ 20 X du poids de la composition, le plus souvent pas plus 
de 10 X. 

Dans les compositions selon l'invention, le 1,1,1,3,3- 
pentafluorobutane et le 2,2,2-trifluoroethanol presentent la 
particularity de former des melanges azeotropiques binaires. Une 
composition selon l'invention qui est preferee est des lors celle 
qui consiste essentiellement en un melange binaire de 1,1,1,3,3- 
pentafluofobutane et de 2,2,2-trifluoroethanol dans des 
proportions correspondant a un azeotrope ou pseudo-azeotrope 
binaire. 

Fondamentalement, l'etat thermodynamique d'un fluide est 
defini par quatre variables interdependantes : la pression (P), 
la temperature (T), la composition de la phase liquide (X) et la 
composition de la phase vapeur (Y). Un azeotrope est un systeme 
particulier a 2 ou plusieurs composants pour lequel, a une tempe- 
rature donnee et a une pression donnee, X est exactement egal a 
T. Un pseudo-azeotrope est un systeme a 2 ou plusieurs 
composants pour lequel, a une temperature donnee et a une 
pression donnee, X est substantiellement egal a Y. En pratique, 
cela signifie que les constituants de tels systemes azeotropiques 
et pseudo-azeotropiques ne peuvent pas etre separes facilement 
par distillation et des lors leur composition reste constante 
dans les operations de nettoyage par solvant, ainsi que dans les 
operations de recuperation de solvants usages par distillation. 

Aux fins de la presente invention, on entend, par pseudo- 
azeotrope, un melange de deux ou plusieurs constituants dont le 
point d' ebullition (a une pression donnee) differe du point 
d'ebullition de l'azeotrope de 0,5 8 C au maximum, ou encore dont 
la tension de vapeur (a une temperature donnee) differe de celle 
de l'azeotrope de 10 mbar au maximum. 

Le 1,1,1,3,3-pentafluorobutane et le 2,2,2-trifluoroethanol 
ferment un azeotrope ou un pseudo-azeotrope binaire lorsque leur 
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melange contient de 0,05 a 11 % en poids de 2,2,2-trifluoro- 
ethanol par rapport au poids de 1,1,1,3,3-pentafluorobutane. En 
particulier, ils forment un azeotrope ou un pseudo-azeotrope 
lorsque leur melange contient de 0,1 a 5 X en poids de 2,2,2- 
trifluoroethanol par rapport au poids de 1,1,1,3,3-pentafluorobu- 
tane. Une composition particulierement preferee contient de 0,6 
a 2,7 X en poids de 2,2,2-trifluoroethanol par rapport au poids 
de 1,1,1,3,3-pentafluorobutane. Sous une pression de 102,0 kPa, 
la composition binaire azeotropique est celle dont le point 
d'ebullition est d'environ 40,1 °C et dont les teneurs ponderales 
en 2,2,2-trifluoroethanol et en 1,1,1,3,3-pentafluorobutane sont 
respectivement situees entre environ 1,25 et 1,76 X et entre 
environ 98,24 et 98,75 X. Cette composition est tout particulie- 
rement preferee. 

En ce qui concerne 1' impact sur l'environnement, les compo- 
sitions selon 1' invention sont particulierement interessantes, 
puisqu'en raison d' absence de chlore dans sa structure molecu- 
laire, le 1,1,1,3,3-pentafluorobutane presente un potentiel de 

destruction de 1' ozone nul. 

Les compositions selon 1' invention sont en outre inertes a 
l'encontre des differents types de surfaces a traiter, que 
celles-ci soient en metal, en plastique ou en verre. 

Us compositions selon 1' invention conviennent des lors pour 
toute operation de nettoyage d'objets solides, soit simplement 
par immersion des objets a nettoyer dans une telle composition, 
soit par lavage des objets avec un chiffon, une eponge ou un 
materiau absorbant souple analogue, impregne de ladite compo- 
sition. 

Elles trouvent egalement une application dans les techniques 
de nettoyage ou de degraissage mettant en oeuvre une evaporation 
ou une distillation. 

Des compositions conformes a 1' invention particulierement 
avantageuses pour cette application sont celles dans lesquelles 
le 2,2,2-trifluoroethan 1 est present en une quantite reglee pour 
former un azeotrope ou un pseudo-azeotrope avec le 1,1,1,3,3- 
pentafluorobutane. Ces compositions possedent en effet la 
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propriety de ne pas se separer sensiblement en leurs constituants 
par evaporation ou par distillation. 

L' invention concerne des lors egalement l'utilisation des 
compositions selon 1' invention, comme agent de nettoyage, 
solvant, d^graissant, defluxant ou dessicant. 

L' invention concerne notamment l'utilisation des compo- 
sitions selon 1' invention comme agent de degraissage de surfaces 
solides • 

L' invention concerne en particulier l'utilisation des compo- 
sitions selon l f invention comme solvant pour le degraissage de 
surfaces a la vapeur. Dans sa forme la plus simple, le degrais- 
sage a la vapeur consiste a exposer la surface a nettoyer, a 
temperature ambiante, a la vapeur du solvant porte a ebullition. 
En se condensant sur la surface, la vapeur du solvant ^limine les 
graisses et toutes autres contaminations, par dissolution. 

Pour les salissures plus difficiles a eliminer, necessitant 
un traitement a temperature elevee afin d'ameliorer le pouvoir 
nettoyant du solvant,. ou pour les.grandes installations de 
nettoyage dans lesquelles le nettoyage de pieces metalliques ou 
d'assemblages doit etre realise efficacement et rapidement, 
l'operation de degraissage a la vapeur consiste, class iquement, 
d'abord en 1' immersion de la piece a nettoyer dans un ou 
plusieurs bains contenant le solvant liquide a la temperature 
d'ebullition, eventuellement conjugee a un traitement par des 
ultrasons, ce qui elimine la majeure partie des salissures, et 
finalement en 1' exposition de la piece a la vapeur du solvant 
qui, en se condensant k la surface de celle-ci, realise un 
rin^age final. Eventuellement, cette derniere 6 tape peut etre 
precedee d'une aspersion de la piece par du solvant liquide. Les 
compositions comprenant un azeotrope ou un pseudo-a2eotrope 
binaire du 1,1,1,3,3-pentafluorobutane et du 2,2,2- 
trifluoroethanol sont particulierement bien adaptees a servir de 
solvant dans ces procedes de nettoyage. 

L' invention concerne egalement l'utilisation des compo- 
sitions selon 1' invention comme agent de nettoyage de cartes de 
circuits imprimes contaminees par un flux decapant et ses 
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residus, c'est-a-dire pour eliminer de la surface de ces cartes 
le flux decapant utilise dans l'etape de soudure des composants 
electroniques et des residus de ce flux. Le nettoyage de pieces 
electroniques, notamment le defluxage des cartes de circuits 
5 imprimes constitue une operation de nettoyage particulierement 

importante d'un point de vue industriel et de plus en plus deli- 
cate a realiser en raison de Involution actuelle vers des cartes 
de circuits imprimes de plus en plus complexes et de plus en plus 
denses en composants electroniques, Classiquement, les procedes 
10 de soudure des composants Electroniques sur les cartes mettent en 
oeuvre le depot sur celles-ci, d'une pellicule d'un flux 
decapant, suivi du passage de la carte ainsi recouverte dans une 
brasure fondue. Le flux nettoie les parties metalliques conduc- 
trices et favorise 1'adherence de la brasure. Des f lux de 
15 brasage classiques sont constitues de cellophane, utilisee seule 

ou avec certains activants. Le brasage realise a temperature 
elevee provoque une degradation au moins partielle du flux. 
Celui-ci et ses residus sont.elimines .de la .surf ace des. cartes de 
circuits imprimes de maniere particulierement efficace et s61ec- 
20 tive avec les compositions selon 1' invention, meme lorsque ces 

flux sont fortement actives. Les compositions selon 1' invention 
possedent en effet un pouvoir solvant eleve pour le flux et ses 
residus sans cependant alt6rer le materiau constituant le support 
de la carte ni les composants electroniques disposes sur celle- 
25 ci. En outre, les compositions selon 1' invention presentent des 

caracteristiques de viscosite et de tension superf icielle 
notamment, particulierement bien adapt^es a cette application. 

Les compositions selon 1' invention peuvent egalement etre 
utilisees dans tout autre procede en remplacement des compo- 
30 sitions a base de CFC-113. Elles conviennent particulierement 

bien comme agent dessicatif, e'est-a-dire pour Eliminer l'eau 
adsorbee a la surface d'objets solides necessitant une surface 
parfaitement propre, tels que circuits imprimes, plaques au 
silicium, verres d'optique, pieces d'horlogerie et toutes autres 
35 pieces de precision. 

L'exemple ci-apres, non limitatif, illustre l'inventi n de 
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maniere plus detaill&e. 
Exemple 

Pour mettre en evidence 1' existence de compositions az^otro- 
piques ou pseudo-azeotropiques binaire du 1,1,1,3,3- 
5 pentafluorobutane et du 2,2,2-trifluoroethanol, on a utilise un 
appareillage en verre constitue d'un flacon bouilleur de 50 ml 
surmonte d'un condenseur a reflux. La temperature du liquide est 
mesuree au moyen d'un thermometre plongeant dans le flacon. 

20,733 g de 1,1,1,3,3-pentafluorobutane pur ont ete chauffes 
10 sous une pression de 102,0 kPa jusqu'a Ebullition, puis de 
petites quantites de 2,2,2-trifluoroethanol, pesees avec 
precision, ont ete progressivement introduites dans le flacon au 
moyen d'une seringue, via une tubulure laterale. 

La determination de la composition azeotropique a et6 rea- 
15 lisee par un releve de Involution de la temperature d'ebullition 
du melange en fonction de sa composition. La composition pour 
laquelle a ete observe un point d'ebullition minimum est la 
composition azeotropique (a une pression. de.. 1Q2,0 kPa). 

Le tableau ci-apres rassemble les temperatures d'ebullition 
20 obtenues pour differentes compositions de 1,1,1,3,3- 
pentafluorobutane (coraposant A) et de 2,2,2-trifluoroEthanol 
(composant B). On y observe que la meilleure estimation de la 
composition pour laquelle le point d'ebullition est minimum 
(40,1 °C) est de 98,24 a 98,75 % en poids de 1,1,1,3,3- 
25 pentafluorobutane et de 1,25 a 1,76 X en poids de 2,2,2- 
trifluoroethanol (sous une pression de 102,0 kPa). 
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TABLEAU 



COMPOSANT A 


COMPOSANT B 


POINT D' EBULLITION 


en poids, g 


% pOlQS 


en poiuSj g 


1 Doids 


°C 


20,733 


100 


0 


o 


40,2 


20,733 


99,42 


U T lZUo 


V , JO 


40,2 


20,733 


98,75 


Of 2630 




40,1 


20,733 


98,24 


0,3//4 


1 7fi 


40,1 


20,733 


97,33 


OjOoyH 


i J Vl 


40,2 


20,733 


96,41 


0,7330 


3, 


40,2 


20,733 


95,46 


0,9864 


4,54 


40,4 


20,733 


94,43 


1,2227 


5,57 


40,4 


20,733 


92,79 


1,6103 


7,21 


40,5 


20,733 


91,27 


1,9837 


8,73 


40,6 


20,733 


89,81 


2,3522 


10,19 


40,7 


20,733 


88,39 


2,7233 


11,61 


41,0 


20,733 


86,27 


3,2993 


13,73 


41,2 


20,733 


84,11 


3,9173 


15,89 


41,4 


20,733 


81,41 


4,7358 


18,59 


41,8 


20,733 


78,13 


5,8045 


21,87 


42,2 


20,733 


67,37 


10,0429 


32,63 


43,8 


20,733 


59,44 


14,1495 


40,56 


45,6 
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REVENDICATIONS 

1 - Compositions comprenant du 1,1,1,3,3-pentafluorobutane 
et du 2,2,2-trifluoroethanol. 

2 - Compositions selon la revendication 1, caracterisees en 
ce qu'elles contiennent au moins 75 % en poids de 1,1,1,3,3- 
pentafluorobutane et de 0,005 a 25 % en poids de 2,2,2- 
trifluoroethanol . 

3 - Compositions selon la revendication 2, caracterisees en 
ce qu'elles contiennent de 90 a 99,95 X en poids de 1,1,1,3,3- 
pentafluorobutane et de 0,05 a 10 % en poids de 2,2,2- 

t r i f luor oe t hanol . 

4 - Compositions selon la revendication 1, caracterisees en 
ce qu'elles consistent essentiellement en un melange binaire de 
1,1,1,3,3-pentafluorobutane et de 2, 2, 2-trif luoroethanol dans des 
proportions correspondant a un azeotrope ou un pseudo-azeo trope 
binaire. 

5 - Compositions selon la revendication 4, caracterisees en 
ce qu'elles contiennent de 0,05 a 11 % en poids de 2,2,2- 

trif luoroethanol par rapport au poids de 1,1,1,3,3- 
pentafluorobutane. 

6 - Compositions selon la revendication 5, caracterisees en 
ce qu'elles contiennent de 0,6 a 2,7 % en poids de 2,2,2- 

trif luoroethanol par rapport au poids de 1,1,1,3,3- 
pentafluorobutane. 

7 - Compositions selon la revendication 6, caracterisees en 
ce que la composition presente une temperature d' ebullition 

d' environ 40,1 °C sous une pression de 102,0 kPa. 

8 - Utilisation des compositions selon l'une quelconque des 
revendications 14 7 comme agent de nettoyage. 
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9 - Utilisation des compositions selon l'une quelconque des 
revendications 14 7 comme agent degraissant de surfaces solides. 

10 - Utilisation des compositions selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 7 comme agent de nettoyage de cartes de 
circuits imprimes, contaminees par un flux decapant et des 
residus de ce flux. 

11 - Utilisation des compositions selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 7 comme agent dessicatif pour eliminer l'eau 
adsorbee a la surface d'objets solides. 
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